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Process of purification of carnitine, in wliich the aqueous medium containing tlie carnitine is first acidified, 
in order to cause the proteins present to precipitate, and, after their separation, the water of the medium is 
replaced by a lower alcohol which dissolves carnitine, at least hot, while the mineral substances separate 
out. 
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(57) Sammendrag: 

Den temperaturstigning. der Indtrwder ved en rekomblnation 
af akkumulatorgasserne ved afslutningen af et ladeforlob, 
vil let kunne omsattes til et elektrisk signal, der vil V.unne 
anvendes til styringsformAl , nAr der anvendes et temperatur- 
felsomt elektronisk element, eksenpelvis en NTC- eller PCT- 
modstand (1), der er belagt med en PTPB-bundet blanding (4) 
af palladium og aktivt kul. F.t yderligere lag af aktivt kul 
(5) beskytter katalysatoren mod forgiftning af det antinon- 
hydrogen. der medferes af akkumulatorgasserne. 
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Opfindelsen angSr et apparat til visning af fuldladetilstan- 
den af en elektrisk akkumulator, isaer en blyakkumulator , ved 
aff0ling af temperaturen af en rekombinationskatalysator be- 
st Aende af en temperaturfalsom elektronisk komponent, hvis 
5 overflade i hvert fald til dels er forsynet med et katalysa- 
tormateriale og er udsat for akkumulatorgasserne • 

B&de for staerke og for svage doseringer af ladestremmen er 
skadelige for levetiden af en blyakkumulator . Ved startbatte- 
rier er opladningen i almindelighed styret ved hjaelp af spaen- 
10 dingen, Spaendingen er imidlertid ikke en entydig indikation 
af batteriets ladetilstand, eftersom spaendingen oga& pAvirkes 
af batteriets aeldning. 

Et blybatteri er imidlertid alt id fuldt opladet, nAr der ved 
den positive og den negative elektrode udvikles oxygen og 

15 hydrogen i stokiometriske forhold, Denne tildragelse bliver 
saerlig tydelig ved en maerkbar opvarmning ved en indretning 
til katalysering af en rekombination af hydrogen og oxygen. 
Et tempera tursignal fra en sAdan indretning vil kunne 
anvendes til at foretage et regulerende indgreb i lade- 

20 forl0bet. 

Fra tysk of f entligg0relsesskrif t nr. 2.638.899 er det kendt, 
at et blybatteri ved begyndelsen af afgasningen endnu mangier 
ca. 10% af den str0m, der skal anvendes til en fuld oplad- 
ning. Dette kompletteres ved en ef terf 0lgende ladestram, hvis 

25 varighed og styrke udg0r en forudbestemt br0kdel af de til- 
svarende parametervardier af den oprindelige str0m. 
Temperaturstigningen ved en rekombinationsanordning anvendes 
som reguleringsst0rrelser til f astlaeggelse af omskif tnings- 
tidspunktet fra hovedopladningsf ase til supplerende op- 

30 ladningsf ase . 



Fra tysk of f entligg0relsesskrif t nr. 3.020.606 kendes en 
dataopsamlingsindretning til et automobil. Fra dette skrift 
er det ligeledes kendt, at et batterispaendingssignal sammen 
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med et temperatursignal fra en katalytisk omsaetter vil kunne 
fares til et styringskredslab. 

Fra japansk of fentliggarelsesskrif t JP 57-25678 er det end- 
videre kendt at regulere op- og af ladestrommen i et forseglet 
5 batteri ved hjaelp af en i batteriet fast indbygget tempera- 
turf 0lsom detektor, der er p4f0rt et lag af katalyserende 
materiale og et vandskyende porast lag af grafit eller 
lignende, der kun tillader rekombinationsgasseme at traenge 
igennem til katalysatoren. 

10 De ovennaevnte konstruktioner har imidlertid den ulempe, at 
det katalyserende materiale efterhSnden nedbrydes af det 
antimonhydrogen, der dannes i akkumulatoren, sdledes at 
katalyseprocessen haemmes* 

FormSlet med opfindelsen er at tilvejebringe et pA basis af 
15 gasrekombination arbejdende apparat, der angiver en ved 
rekombination udlost varmefremtoning uden st0rre merudgifter 
og omsaetter denne varmefremtoning til et signal « der kan 
feres til spaendingsregulatoren. 

Et apparat af den indledningsvis naevnte art er ifalge op- 
20 findelsen ejendommeligt ved, at katalysatormaterialet end- 
videre er overt rukket med et antimonadsorberende lag. Derved 
forhindrea en for tidlig forgiftning af katalysatoren ved 
optagelse af antimon fra det med akkumulatorgasseme 
uundgAeligt medferte antimonhydrogen. 

25 Fremdeles kan ifelge opfindelsen det temperaturfelsomme 
elektroniske element udgares af en temperaturfalsora modstand, 
idet et sSdant element er saerlig enkelt. 

Endvidere kan ifolge opfindelsen katalysatoren udgores af en 
blanding af kul og palladium. Derved opnSs en st0rre 
30 katalysatoroverflade, hvorved ef f ektiviteten foreges. 
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Desuden kan ifelge opfindelsen det antimonadsorberende lag 
besta af aktivt kul, idet aktivt kul har vist sig at vaere et 
saerligt virksomt antimonadsorberende middel. Det aktive kul 
kan ogsa vaere egentlig baeresubstans for aedelmetalkatalysato- 
ren, Det ekstra lag aktivt kul danner desuden en diffusions- 
spaerre til forhindring af eksplosioner . 

Belaegning af disse byggedele med den katalytisk virksomme 
subs tans kan ske pA flere m&der. Det skal imidlertid pAses, 
at i hvert fald et overf ladeomrSde mellem kontaktf orbindelsen 
holdes fri for metallisk materiale, isaer den anvendte palla- 
diumkatalysator, for at forhindre dannelsen af kortslutnings- 
broer. Denne risiko er der f .eks, ved en galvanisk pAfaring 
af aedelmetal, n&r udskillelsen sker under betingelser, der 
begunstiger en haj kimdannelseshastighed, dvs. h0j strotn- 
taethed, h0j badkoncentration og h0j temperatur, I dette til- 
faelde tilr&des en afmaskning af det naevnte overf ladeomrdde 
med et ikke-ledende materiale sAsom lak. 

Andre f remgangsmAder til pAforing af en katalysator og/eller 
et antimonadsorberende lag g&r ud p4 at belaegge varm- hen- 
holdsvis koldlederen med et ikke-ledende formstof . 

Opfindelsen skal naermere beskrives i det f0lgende i forbin- 
delse med nogle eksempler. 

Eksempel 1 

Varmelederen overtraekkes i et f0rste procestrin ved neddyp- 
ning i en kunstharpiks med et tyndt isolerende lag. Alterna- 
tivt vil der kunne p4f0res f.eks. PTFE eller PVC ved st0v- 
spr0jt . 

I et andet procestrin neddyppes varmelederen i en pasta, som 
er blevet fremstillet ved en omr0ring af en blanding af 75 g 
aktivt kul og 25 g PTFE med 100 ml under tilsaetning af 10 
ml af en 5% PdCln -opl0sning- Man undgSr derved at forurene 
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omr&derne omkring kontaktstederne . 

Det tredje trin bestir i en neddypning af varraelederen i et 
staerkt reducerende medium, eksempelvis en natriumboranatop- 
l0sning. Derved udskilles Pd i en meget fin fordeling. 

5 Som f jerde trin kan der i givet fald foretages en neddypning 
af varmelederen i en grad af aktivt kul, der f«eks. er en 
blanding af 100 g aktivt kulpulver og 150 ml af en 0,7% 
vandig carboxymethylcellulose (tylose) opl0sning. Efter 
t0rring ved 110 ®C i f*eks. 2 timer er varmelederen ifeilge 
10 opfindelsen klar til brug. 

Eksemp^l 2 

Varmelederen bliver som i eksempel 1 under trin 1 overt rukket 
med et formstoflag, 

Der fremstilles separat en blanding bestAende af 100 g aktivt 
15 kul, 135 ml vand og 11 ml af en 5% PdCl2-opl0sning, og til 
reduktion af PdCl2 blandes med 10 ml af en 30% natronlud, 
hvor der er opl0St 0,5 g natriumboranat . I denne gr0d neddyp- 
pes varmelederen under f riholdelse af omr4det omkring kon- 
taktstederne, og katalysatormaterialet paf0res falgelig i 
20 omrSdet i aktiv tilstand* Der f0lger derefter en t0rring ved 
lOQoc. 

Ekg^mp^J. 3 

Det katalysatorholdige belaegningsmateriale klsbes i form af 
en pille pd den formstofovertrukne varmeleder. 

25 Fig. 1 viser en if0lge opfindelsen praepareret NTC-leder i 
stort mdlforhold, og 

fig. 2 en lukkeprop med gennemf0rt NTC-leder. 
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En i handelen vaerende NTC-leder har form som en flad cylinder 
af en diameter pS 4 mm og en hejde pd 1,5 mm, Ved cylinderens 
over- og underside er tilslutningstrftdene presset pi- I fig. 
1 er denne oprindeligt og kun af et tyndt formstof- eller 
5 laklag daekkede varmeleder 1 i hele omrAdet omkring udtraede- 
stederne 2 af tilslutningstrddene holdt fri for katalysator- 
metal for at forhindre en dannelse af kortslutningsbroer • 

Den 0vrige del af varraelederen baerer lf0lge opfindelsen et 
kul/palladiumlag 4, der p& sin side er daekket af et antimon- 
10 adsorberende lag 5 af aktivt kul. 

Til rigtig placering af det temperaturf0lsomme element i 
akkumulatoren er det vigtigt, at der er gode afgangsmulig- 
heder for ladegasserne, s41edes at syretSge kan holdes borte. 
I fig. 2 er varmelederen hensigtsmaessigt anbragt under en 
15 afgasningsprop 6 med gennemf 0ringer for tilslutningstr&dene . 
TilslutningstrAdene f0rer til en ikke vist laderegulator . 
If0lge opfindelsen kan NTC-lederen ogsA anbringes i gassam- 
leledninger, hvortil der hyppigt er tilsluttet flere ind- 
byrdes forbundne akkumulatorceller . 

20 Kombinationen af rekombination og temperatursving i en lille 
byggedel har den fordel, at den er pladsbesparende og billig 
at fremstille. Af saerlig betydning er den omstaendighed, at 
reaktionstiderne er meget sm4 som f0lge af den lille varme- 
kapacitet og de smS varmeovergangsmodstande mellem rekombi- 

25 nationselementet og det temperaturf0lsomme element. 
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1. Apparat til visning af fuldladetilstanden af en elektrisk 
akkumulator, isaer en blyakkumulator, ved affeling af tempera- 
turen af en rekombinationskatalysator bestdende af en 
temperaturfalsom elektronisk komponent (1), hvis overflade i 

hvert fald til dels er forsynet med katalysatormateriale (4) 
og er udsat for akkumulatorgasserne, kendetegnet 
ved, at katalysatorraaterialet yderligere er overtrukket med 
et antimonadsorberende lag (5) . 

2. Apparat ifolge krav 1, kendetegnet ved, at det 
tempera turf 0lsomine elektroniske element er en temperaturf 0I- 
som mods t and. 

3. Apparat ifolge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, 
at katalysatoren er en blanding af kul og palladium. 

4. Apparat ifalge krav 1-3, kendetegnet ved, at 
det antimonadsorberende lag bestir af aktivt kul. 

5. Apparat if0lge mindst et af kravene 1-4, kendeteg- 
net ved, at den elektroniske komponent (1) er overtrukket 
med et ikke-ledende materiale (2) i det mindste pA omridet 
omkring komponentens terminaler (3) . 
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